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PatentansprUche 



1 . Verwendung von Additiven aus der Reihe der Monocarbonsauren 
von C 6 bis C 8 C-Atonien sowie tistern von aliphatischen Car- 
bonsSuren roit C 16 bis C 20 C-Atomen sowie Bonzolsauresulf on- 
amiden bzw. deren Substitutioncprodukte ara Stickstoff atom in 
Mengen von ca. 5 bis 15 Gew.Jj zur Verringerung des Staubens 
von Pigmenten. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , da6 die 
Additive in wassriger Suspension zu^esetzt werden. 

3« Verwendung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die wassrige Suspension mittels oberflachenaktiver Substanzen 
aus der Reihe der Mono- bzw. Diamine bzw. deren Salze in 
Mengen von ca, 3 bis 5 % f bezogen auf die Additive, hergestellt 
wird. 
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Verringerung des Staubens von Pigmenten 



Farbpigmente fallen nach ihrer Fertigung in trockener Sttickform 
an, die zur V/eiterbearbeitung einer moglichst feinen Mahlung 
bedarf , tun die fUr cine Dispergierung notwendigen Eigenschaften 
zu erlangen. Solche feingemahlenen Farbpigmente neigen raehr oder 
weniger zum Stauben. Es besteht daher im Hinblick auf die Ar- 
beitshygiene die Forderung nach nichtstaubenden Pigmenten. Es 
sind bereits Verfahren bekannt, nach denen ein staubfreies Pig- 
ment erzeugt werden kann, indem man den ursprilnglich anfallen- 
den feuchten PreBkuchen in ein Bindemittel durch einen Flush- 
vorgang unter Abscheidung des Wassers einarbeitet. Geflushte 
Produkte sind jedoch nicht in alien Fallen e inset zbar v/egen 
der haufig nicht gegebenen Vertraglichkeit des fUr die Flushung 
verwendeten Bindemittels mit dem Lack- bzw. Kunststoff system, 
in das das geflushte Produkt spater eingebracht werden soil. Es 
sind auch Verfahren bekannt geworden, nicht staubende Pigment- 
pulvcr herzustellen, indem man dem trockenen Pigment Zusatze 
beimischt, die eine teilweise Zusammenballvmg der sehr feinen, 
besonders zum Stauben geeigneten Farbpartikelchen bewirken. So 
hergestellte Produkte beinhalten zwar eine gewisse Verbesserung 
im Hinblick auf die Staubfreiheit, kSnnen jedoch eine Reihe von 
anwendungstechnischen Nachteilen aufweisen, da die bisher zuge- 
setzten Additive die gute Dispergierbarkeit des feingemahlenen 
staubenden Pulvers zum Tell wieder rUckgangig machen konnen. 
Ausfarbungen solcher Produkte zeigen haufig eine schlechtere 
Farbstarkeentwicklung und lassen die endgUltige AusnUtzung des 
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Pigmentes hinsichtlich seiner Farbkraft nicht oder nur mit 
einem nicht zu vertretenden Aufwand von Dispergierarbeit zur 
Auswirkung kommen. Soweit die Zusatze von .'dditiven bisher der 
staubenden Pulverware zugegeben wurden, bedurfte es eines ge- 
sonderten Arbeitsganges der Zumischung der Additive. Dies wirkt 
sich naturgemaB verteuernd auf den HerstellungsprozeB aus. 

Die Anmelderin hatte sich die Aufgabe gestellt, nichtstaubende 
Pigmentpulver herzustellen unter Vermeidung der vorstehend auf- 
geflihrten Nnchteile. Sie fand, daB man staubarme bzw. unter 
den Verarbeitungsbedingungen Uberhaupt nicht staubende Pigment- 
pulver herstellen kann unter Verwendung von Monocarbonsauren 
von C 6 bis C 8 C-Atomen sowie von Estern von aliphatischen 
Carbonsauren mit C 16 bis C 20 C-Atomen und Benzolsauresulfon- 
amiden bzw. deren Substitutionsprodukten am Sticks toff atom. Die 
genannten Additive werden pigmentabhangig in Mengen von ca. 
5 bis 15 Gew.% zugesetzt. Es besteht bei den erf indungsgemaB 
gebrauchten Additiven eine sehr weitgehende Allgemeinvertrag- 
lichkeit mit den benutzten Bindemitteln bzw. Kunststoffen der 
Anwendungstechnik, zumal die genannten Additive haufig selber 
bei der Herstellung von Lackrezepturen bsw. der Einfarbung von 
Kunststoffen Verwendung f inden. V/enn auch die genannten Addi- 
tive durch Zumischen zu den trockenen Pigraentpulvem wirksam 
sind, besteht die vorzugsweise Verwendung der genannten Additive 
in einer Zugabe als Emulsion zu der wassrigen Aufschlaramung der 
Pigmente. Auf diese Weise wlrd ohne einen zusatzlichen Arbe its- 
gang (wie dies im Falle der Trockenzumischung gegeben ist) in 
kostensparender Weise den Pigmenten die gewiinscbte Staubfrei- 
heit verliehen. Als Emulgiermittel werden oberflachenaktive 
kationische Substanzen aus der Reihe der Mono- bzw. Diamine 



03OOH/O363 



baS smwM 




- 1- 



2841566 



Oder deren Salze zugesetzt. Fur die Herstcllung einer Emulsion 
benBtigt man lediglich Mengen von ca. 3 bis 5 % f bezogen auf 
die /dditive. Die genannten Mengen sind so gering, dafl sie bei der 
spateren Verarbeitung des staubarraen Pigmentes zu keinen Schwie- 
rigkeiten fiihren. Wahrend der Staubwert der unbehandelten Pig- 
raente in der Grofienordnung von 200 mg/g llegt, konnen bei der 
anwendungsgeraaSen Verwendung von Additiven die Staubwerte auf 
einen Wert von 10 mg/g oder darunter reduziert werden. 
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Beispiele 



Belspiel 1 

Zu 20 Gewichtsteilen Iso-tridecanolstearat werden unter RUhren 
0,6 Gewichtsteile N-Talgtriraethylendiamin zugegeben. Unter Ver- 
wendung eines schnellauf enden RUhrgerates (vorzugsweise Ultra 
Turrax) werden diesem Gemisch nun langsam 380 Gewichtsteile 
Wasser zugesetzt. Man erhalt eine milchig-weifle Emulsion. 

Beispiel 2 

20 Gewichtsteile Heptansaure werden mit 0,8 Gewichtsteilen eines 
Gemisches von quarternaren Ammoniuraverbindungen und athoxilierten 
Aminen vermischt und anschlieBend unter einem schnellauf enden 
Ruhrwerk mit 380 Gewichtsteilen Wasser emulgiert, 

Beispiel 3 

20 Gewichtsteile Benzol - sulf osSurebutylamid werden mit 0,6 Ge- 
wichtsteilen N-Talgtrimethylendiamin-dioleat vermischt und an- 
schlieBend in 380 Gewichtsteilen Wasser emulgiert. 

Beispiel k 

Zu einer wassrigen Suspension von Chronigelb, die 180 Gewichts- 
teile Pigment enthSlt, wird die Emulsion nach Beispiel 1 unter 
Riihren zugefUgt. Nach Filtrieren, Trocknen und Peinmahlen erhalt 
man ein staubarraes Pulverpigment mit hervorragenden Verarbei- 
tungse igenschaf ten . 
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Beispiel 5 

Man verfahrt wie in Beispiel 4, nur mit dera Unterschied, daB 
eine Suspension von Molybdatrot und die Emulsion gemaB Bei- 
spiel 2 eingesetzt v/ird. 

Beispiel 6 

Man verfahrt wie* in Beispiel 4 unter Verv/endung der Emulsion 
gemaB Beispiel 3. 

Beispiel 7 

Methode zur Bestiramung des Staubanteils : 

2,5 g eines anorganischen Pigmentes lafit man liber eine SchUttel- 
rinne mit konstanter Geschwindigkeit in ein Uhrglas fallen, wo- 
bei wahrend des freien Falls des Pigmentes aus einer darunter 
angebrachten Dtise bei einer Luftgeschwindigkeit von 500 1/Stunde 
der Feinstanteil weggeblasen wircl. Aus der Differenz der einge- 
setzten Menge gegenliber dem Riickstand ergibt sich der Stauban- 
teil in mg/g. Die relativen Werte ermoglichen mit hinreichender 
Genauigkeit eine Bestimmung des Staubanteils des behandelten 
gegeniiber dem unbehandelten Pigment. 
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